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La presente invention concerne un proced6 
pour la fabrication d'un complexe d'oxyde fer- 
rique polysaccharide. 

On connalt la propriete qu'a l'oxyde ferrique 
hydrate de constituer des solutions colloidales 
stables avec des polysaccharides lors de la mise 
en reaction en milieu alcalin. 

On a utilisd une grande variete de saccharides 
commc agent stabilisant : le dextrane, la dex- 
trine, le maltose, le saccharose, l'inuline, etc. 
Dans ce cas, les plus avantageux sont ceux qui 
stabilisent en milieu legerement acide. 

Le rapport entre le saccharide et le fer ele- 
mental™ doit 6tre compris entre deux et cinq. 
Pour les valeurs inferieures a deux les colloides 
manquent de stabilite. Pour les valeurs supe- 
rieures a cinq la viscosite est trop forte. Le poids 
moleculaire du saccharide a une grande impor- 
tance etant donne que la viscosite des solutions 
augmente avec celui-ci. Les valeurs optimales 
sont inferieures a 10 000. On obtient une idee 
approximative du poids moleculaire en determi- 
nant la viscosite intrinseque qui doit etre com- 
prise entre 0,02 et 0,125. Pour obtenir des poids 
moleculaires relativement bas avec les polysac- 
charides superieurs on utilise des procedes 
divers. Le plus courant est celui de 1'hydrolyse 
en milieu acide qui en fractionnant la molecule 
en morceaux plus petits permet d'obtenir le poids 
moleculaire recherche. Apres la neutralisation 
des solutions acides on separe les fractions par 
precipitation avec des solvants organiques solu- 
bles dans l'eau : comme l'isopropanol, l'etha- 
nol, etc. 

Un autre procdde est constitue par la depoly- 
merisation oxydante avec des solutions d'hypo- 
chlorite, d'eau oxygenee, etc., qui agissent sur 
les liaisons entre les monomeres et les rompent 
tout en donnant aussi quelques groupes carboxy- 
liques. 

Avec ce procede on obtient dgalement des poly- 
meres de glucose et de levulose avec une visco- 
site intrinseque infdrieure a celle du produit 
d'origine, les proprietes chimiques dtant toute- 
fois tres proches a l'exception de celles qui sont 



imputables au poids moleculaire plus faible. 
Neanmoins, grace a Taction oxydante on par- 
vient a des produits avec une viscosite intrin- 
seque de l'ordre de 0,02; et avec des proprietes 
physiques speciales, parmi lesquelles on a, par 
exemple, le fait que le pouvoir rotatoire est dif- 
ferent de celui des homologues superieurs et 
aussi de celui des produits de meme poids mole- 
culaire obtenus par hydrolyse acide. 

Exemple 1. — On part d'une solution conte- 
nant 6 % de dextrane et 0,01 mole de HsOi, que 
Ton chauffe en autoclave a 120 *C pendant 
20 minutes. La viscosite du produit flnalement 
obtenu est de 2,8. On separe les diverses frac- 
tions avec des concentrations diverses d'acetone 
(volume 3 litres). 
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Dans la colonne de droite, on entend par 
[a] 25 c = 1 % H»0 le pouvoir rotatoire d'une 
solution a 1 % dans l'eau a la temperature de 
25 "C. La fraction a" 7 qui est caracterisee par 
une chute brusque du pouvoir rotatoire possede 
des proprietes physiques qui different de celles 
de ses homologues superieurs. 

Exemple 2. — A partir d'un dextrane partiel- 
lement hydrolyse par oxydation ayant une vis- 
cosite intrinseque de 0,150 et un pouvoir rota- 
toire [a] 25 egal a + 152, la proportion de cen- 
dres etant de 0,7 %, on effectue, a titre compa- 
ratif, deux hydrolyses, a savoir une hydrolyse 
en milieu acide et une hydrolyse oxydante. 

Hydrolyse en milieu acide : 

A 3 litres d'une solution a 6,6 % on ajoute 
300 ml de SO.H. normal et Ton fait bouillir pen- 
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dant 4 heures. On refroidit, et on neutralise avec 
300 ml de NaOH normal. On ajoute 3 litres d'ace- 
tone et Ton laisse reposer 24 heures. Apres decan- 
tation, on ajoute encore 3 litres d'acetone. Le 
residu est mis en solution dans 1'eau, et dialyse 
pendant 48 heures avec une membrane de cello- 
phane. On precipite a I'acetone et Ton obtient 
30 g de produit ayant un taux de cendres de 
1,5 % et un pouvoir rotatoire [a] 24 egal a + 152. 
0,55 g en solution a 10 % se rdduisent a la 
liqueur de Fehling comme 50 mg de glucose. La 
viscosite intrinseque est de 0,02. 

Hydrolyse oxydante : 

On met en solution 200 g de dextrane dans 
700 ml d'eau, on ajoute 100 ml d'eau oxygenee 
a 100 volumes et Ton conserve jusqu'a ce que 
la viscositt relative se soit abaissee a 2,0-2,2. On 
neutralise et Ton dilue a 3,6 litres. On ajoute 
3 litres d'acitone et Ton laisse reposer 24 heures. 
Apres decantation, on ajoute encore 3 litres d'ace- 
tone. On recueille le produit et on le seche. On 
obtient ainsi 60 g d'un produit a 4,5 % de cen- 
dres, ayant un pouvoir rotatoire [a] 2 * egal a 
+ 115. 0,6 g en solution a 10 % se reduisent a 
la liqueur de Fehling, comme 50 mg de glucose. 
La viscosite intrinseque est de 0,02. 

Le produit obtenu par hydrolyse oxydante dif- 
fere de celui qui est obtenu par hydrolyse acide. 

On parvient a des conclusions identiques si 
Ton utilise de la dextrine, de I'inuline, etc. Les 
fractions a faible poids moleculaire sont celles 
que Ton utilise pour stabiliser l'oxyde ferrique 
hydratd obtenu a partir de chlorure ferrique, de 
sulfate ferrique, de nitrate ferrique, etc. 

On opere en milieu alcalin et en chaufifant 
Une fois que le collolde est obtenu, on neutralise 
pour avoir un pH compris entre 5 et 8 et Ton 
elimine les electrolytes, soit par dialyse, soit au 
moyen de resines echangeuses d'ions, soit en pre- 
cipitant les colloides avec des solvants organi- 
ques. 

La concentration en fer du complexe est com- 
prise entre 10 a 30 % et Ton pent preparer des 
solutions stables en proportions voulues en chauf- 
fant legerement 

Le produit peut etre sterilise par la chaleur. 

Exemple S. — On met 2 kg de dextrine en 
solution dans 7 litres d'eau. On fait refroidir et 
Ton ajoute 1 kg de HiOc a 100 volumes. Quand 
la viscosite relative est comprise entre 2,0 et 2,2 



on neutralise avec de la soude caustique concen- 
tree et Ton ajoute 7 litres d'alcool isopropylique. 
On fait reposer pendant 24 heures, on decante, 
ensuite on ajoute 23 litres d'alcool isopropyli- 
que; on laisse reposer 24 heures. 

Le precipite sirupeux obtenu est alors melange 
avec de l'oxyde ferrique precipite et lave (500 g 
de Fe) et avec 120 g de NaOH. On fait chauffer 
et Ton agite jusqu'a ce que l'oxyde ferrique soit 
totalement dissous. On fait refroidir, on neutra- 
lise et Ton precipite le colloide avec 30 litres 
d'alcool isopropylique; on seche et on pulverise. 
Le produit contient 25 % de Fe. 

II est bien entendu que les exemples qui pre- 
cedent ont ete donnes pour illustrer des possi- 
bility de mise en oeuvre du procede faisant l'ob- 
jet de la presente invention, mais que celle-ci ne 
concerne pas les composes obtenus, meme s'ils 
sont nouveaux, lorsqn'ils sont utilises en thera- 
peutique. 

1° Ce procede pour la preparation d'un com- 
plexe d'oxyde ferrique et de polysaccharide est 
caracterise en ce que la stabilisation de l'oxyde 
ferrique est realised au moyen d'une fraction a 
poids moleculaire reduit, elle-meme obtenue par 
hydrolyse oxydante d'un polysaccharide compre- 
nant les etapes de mise en solution dans 1'eau 
d'un polysaccharide de poids moleculaire eleve 
du type "dextrane. dextrine, inuline, ou autre du 
meme genre, d'addition d'un agent oxydant et de 
poursuite de l'hydrolyse jusqu'a ce que la visco- 
site relative soit de l'ordre de 2,0 a 2,8, de neu- 
tralisation, de realisation d'au moins une pre- 
miere precipitation avec des solvants organiques 
solubles dans 1'eau, cela afin de separer au moins 
une fraction de polysaccharide a poids molecu- 
laire eleve, de realisation d'une derniere preci- 
pitation par des solvants organiques solubles 
dans 1'eau, cela en vue de separer une fraction 
de polysaccharide a faible poids moleculaire 
ayant une viscosite intrinseque de l'ordre de 0,02. 

2° Le polysaccharide utilise est le dextrane. 

3° Le polysaccharide utilise est de la dextrine. 

4" L'agent oxydant utilise est de 1'eau oxygenee. 
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